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Markisenstoff und Verfahren zu seiner Herstellung 



5 Die Erfindung richtet sich auf einen Markisenstoff und ein Verfahren zu 
seiner Herstellung sowie auf eine Markise mit einem derartigen Markisen- 
stoff. 



An Markisenstoffe werden hohe Anforderungen an UV-Lichtstabilitat, 
10 ReiBfestigkeit, Wetterstabilitat und Wasser- und Schmutzabstofiung ge- 
stellt, Herkommlicherweise werden sie deshalb aus spinndiisengefarbten 
Poiyacrylnitriif asem (PAC) unter Verwendung von Zwimen der Feinheit 
Nm 34x2 (dtex 588) hergestellt. Zur Erzielung einer guten Wasserabsto- 
Bung und eines klaren Erscheinungsbildes der Langsstreifen der Musterung 
15 werden ca, 30 Kettfaden/cm und ca. 15 Schu6faden/cm eingesetzt. Das ent- 
sprechende Gewebe wird dann mit griffverbessemden und wasserabsto- 
Benden Kunstharzen ausgeriistet. 



Vereinzelt wurde auch versucht, andere Fasermaterialien einzusetzen, wo- 
20 bei sich diese aber vor allem wegen der mangelnden UV-Stabilitat der Fa- 
sem und der Farbstoffe nicht durchsetzen konnten. Das Flachengewicht 
dieser Stoffe lag bei 300 g/qm und dariiber. 



Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Mar- 
25 kisenstoff zu schaffen, welcher bei guter UV-Stabilitat und Wetterfestigkeit 
ein moglichst niedriges Flachengewicht aufweist. 
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Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi dadurch gelost, daB er aus Polyester 
(PES)-Filamentgam (Endlosgam) hergestellt ist. 



Der Kern der Erfindung besteht also darin, dafi man nicht nur herkommli- 
5 cherweise kaum eingesetztes Polyestergam verwendet, sondem dieses spe- 
ziell in Form eines Endlosgams statt des herkommlicherweise verwendeten 
Stapelfasergams. 



Durch ein derartiges Endlosgam wird die Oberflache sehr viel glatter, was 
10 der Verschmutzung entgegenwirkt. Es wird durch das Polyester-Gam eine 
sehr hohe ReiBfestigkeit erreicht. AuBerdem wird eine sehr hohe Resistenz 
gegen UV-Strahlung dadurch gewahrleistet, daB Polyester-Filamentgam 
einen mnden Querschnitt aufweist, Mattiemngs- und Gleitmittel, die her- 
kommlicherweise eine Keimzelle fiir den Faserabbau durch UV-Strahlen 
15 bilden, werden in den Fasem in geringsten Mengen eingesetzt, vorzugswei- 
se unter 0,05%. Herkommlicherweise betragt dieser Wert 1,5% bei matten 
Fasertypen und 0,3 - 0,5% bei halbmatten Fasertypen, 



Vorzugsweise ist vorgesehen, daB die Kettf adendichte bei 35 bis 50 Fa- 
20 den/cm und die SchuBfadendichte bei 20 bis 25 Faden/cm iiegt. 
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Ein im Rahmen der Erfindung bevorzugtes und erzielbares Flachengewicht 
liegt bei 200 bis 250 g/qm. Auf gmnd dieses geringen Fiachengewichtes 
wickelt der Markisenstoff auf der Tuchhiille der Markise weniger dick auf 
und eriaubt groBere Nahtabstande als die bisher iibiichen 120 cm. Dadurch 
wird eine preisgiinstigere Konfektionierung des Markisentuches erreicht 
und die gesamte Markise kann schlanker gebaut werden. Dem bekannten 
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sogenannten „Tannenbaumeffekt", der durch die Dickeniiberlagerung der 
auf einandergewickelten Nahtbereiche bedingt ist, wird entgegengewirkt, 
Vorzugsweise ist vorgesehen, daB der Markisenstoff ein Flachengewicht 
von 200 bis 250 g/qm aufweist. Damit liegt das Flachengewicht deutlich 
niedriger als dasjenige herkommlicher Markisenstoffe, deren Gewicht iiber 
300 g/qm lag. 



Vorteilhafterweise ist der Markisenstoff naBgefarbt, vorzugsweise mit ei- 
nem Dispersionsfarbstoff auf der Basis von Anthrachinon. Es wird also 
10 nicht die iibliche Spinndiisen-Farbung beim Primarspinnen verwendet, son- 
dem das Farben erfolgt in wassriger Losung beim Verarbeiter, was eine 
Starke Ausweitung der ansonsten begrenzten Farbpalette ermoglicht. 



Weiterhin ist mit Vorteil ein UV-Blocker vorgesehen, der es ermoglicht, 
15 die erfindungsgemaB vorgesehene Polyester-Game in der erforderlichen 
Echtheit naB zu farben, Hierfiir geeignete UV-Blocker sind auf der Basis 
eines Triazinderivates aufgebaut. Dieser UV-Blocker karm im Farbebad 
auf gebracht werden. 



20 Die Erfindung richtet sich auch auf ein Verfahren zur Herstellung eines 

Markisenstoff es, wonach vorgesehen ist, daB er aus Polyester-Filamentgam 
gewebt, naBgefarbt und in einem Spannrahmen bei einer Temperatur von 
ca, 185"" fixiert wird- Als Mattierungs- und Gleitmittel wird Titandioxid in 
einer Menge von weniger als 0,05% in die Faser eingebracht. 
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Gegenstand der Erfindung ist weiterhin auch eine Markise mit einem vor- 
stehend beschriebenen Markisenstoff. 
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Nachfolgend wird die Erf indung anhand bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele 
naher erlautert: 

5 Ausfiihrungsbeispiel 1: 

Kettfadendichte 38,5 Faden/cm, PES-Filament dtex 167/2 
SchuBfadendichte 22,0 Faden/cm, PES-Filamentgam dtex 167/2 
Flachengewicht ca. 235 g/qm 

10 Ausfiihrungsbeispiel 2: 

Kettfadendichte 46,5 Faden/cm, PES-Filament dtex 110/2 
SchuBfadendichte 21,0 Faden/cm, PES-Filamentgam dtex 167/2 
Flachengewicht ca. 200 g/qm. 

15 In beiden Ausfiihmngsbeispielen wird der so gewonnene Markisenstoff 
naBgefarbt mit Dispersionsfarbstoffen auf Anthrachinonbasis. Dem Farbe- 
bad ist ein UV-Blocker auf Basis eines Triazinderivates zugesetzt. In einem 
Spannrahmen wird das Gewebe dann bei hoheren Temperaturen gespannt 
und wieder abgekuhlt. Damit sind Spannungen im Gewebe fixiert. 

20 
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Patentanspruche 



5 1 . Markisenstof f , dadurch gekennzeichnet, 

dafi er aus Polyester (PES)-Filamentgam (Endlosgam) und/oder 
Monof ilgam hergestellt ist. 



2. Markisenstoff nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
10 dafi er ein Flachengewicht von 200 bis 250 g/qm aufweist. 



3. Markisenstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dafi er naBgefarbt ist, insbesondere mittels eines Dispersionsfarbstoffes 
auf der Basis von Anthrachinon. 

15 

4. Markisenstoff nach Anpruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
da6 ein UV-Blocker vorgesehen ist. 



5.- Markisenstoff 4iach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
20 daB der UV-Blocker auf der Basis eines Triazinderivates aufgebaut ist. 



6. Markisenstoff nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dafi das Polyester-Gam rund ist. 



25 7. Verfahren zur Herstellung eines Markisenstoffes nach einem der An- 
spriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet. 
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daB er aus Polyester-Filamentgam und/oder - Monof ilgam gewebt 
wird. 



8. Verfahren zur Herstellung eines Markisenstoffes nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, 
daB er nafigefarbt wird. 



9. Verfahren zur Herstellung eines Markisenstoffes nach Anspruch 7, da- 
^ durch gekennzeichnet, 

^ 10 daB er in einem Spannrahmen bei einer Temperatur von ca. 185° fixiert 

wird. 



10. Verfahren zur Herstellung eines Markisenstoffes nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, 
15 daB als Mattierungs- und Gleitmittel Titandioxid in einer Menge von 

weniger als 0,05% in die Faser eingebracht werden. 



1 1 . Markise, insbesondere Gelenkarm- oder Wintergartenmarkise, umf as- 
~ send einen Markisenstoff nach einem der Anspriiche 1 bis 10. 



